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Abstract of EP0852280 

The invention relates to a spacer for multiple- 
glazed insulating glazing, comprising a base 
element (5), which has two parallel contact 
surfaces (9, 1 1 ) for the glazing panels (1,3), and 
an adhesive surface (19) which is turned away 
from the inner space of the glazing unit and 
connects the two contact surfaces. The base 
element (5) is made of fibreglass reinforced 
plastic. Said spacer is characterized in that a 
metal foil (21) is glued against all of the adhesive 
surface (19), and in that by selecting the 
proportion of fibreglass in the plastic matter of the 
base element it is possible to match the 
coefficients of thermal expansion of the base 
element and the metal foil. This type of spacer 
ensures especially good leak tightness and 
lasting bonding between the plastic spacer and 
the metal foil, and between said metal foil and the 
sealant between the glazing panels. 
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1 EPOi 

Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abstandhalter fur 
Mehrscheiben-lsolierverglasung gemass Oberbegriff 
des Anspaichs 1 . 

[0002] Solche Abstandhalter werden insbesondere 
bei Doppelscheiben-lsolierglas eingesetzt, urn eine be- 
abstandete Verbindung der beiden Einzelscheiben zu 
ermoglichen. Daruber hinaus sollen sie den zwischen 
den Scheiben entstandenen Innenraum nach aussen 
abdichten, so dass beispielsweise ein eingebrachtes 
Gas nicht entweichen kann. Im ubrigen sollen sie durch 
entsprechende Ausgestaltung verhindern, dass Feuch- 
tigkeit Oder Luft von aussen in den Innenraum eindrin- 
gen kann, was langfristig. zur Erblindung der Scheibe 
fuhrt. 

[0003] Vielen vorbekannten Abstandhaltem haftet je- 
doch der Nachteil an, dass sie im Gegensatz zu dem im 
Innenraum befindlichen Gas oder Luft eine hdhere War- 
meleitfahigkeit aufweisen. Dadurch kuhlt bei niedrigen 
Aussentemperaturen die innenliegende Scheibe im un- 
mittelbaren Bereich urn den Abstandhalter stark ab. Un- 
erwunschte Feuchtigkeitsniederschlage an diesen Stel- 
len sind die Folge. 

[0004] Eine Verbesserung der Isoliereigenschaften 
von Abstandhaltem konnte man durch Verwendung ei- 
nes Kunststoffmaterials erreichen. Hierbei ergibt sich je- 
doch das Problem, dass die zwischen den Kanten der 
beiden Scheiben eingebrachte Verklebungs- und Ab- 
dichtungsmasse, ublicherweise Polysulfid oder Silikon, 
sich schlecht mit dem Kunststoff verbindet, da diese 
Kleber ublicherweise speziell fur Metall-Abstandhalter 
entwickelt wurden. Es ergibt sich daraus sowohl Un- 
dichtigkeiten zwischen Innenraum und aussen, als auch 
Hohlraume zwischen Abstandhalter und Abdichtungs- 
masse, in denen sich Feuchtigkeit sammeln kann und 
die Abdichtung weiter verschlechtert. 
[0005] Ausserdem ist bekannt, die Festigkeit des 
Kunststoffes durch Verwendung von Glasfaser- oder 
Mineralpulververstarkung zu verbessem, z. B. gemass 
EP-A-0 430 889, US-A-5 260 112 oder EP-B-127 739. 
[0006] Gemass letzterer Patentschrift, von der im 
Oberbegriff ausgegangen wird, ist die im eingebauten 
Zustand freie Flache des Abstandhalters mit einer Me- 
tallschicht versehen, die als wasserdampfdiffusions- 
hemmende Schicht dient. Diese Metallschicht wird mit 
dem Abstandhalter koextrudiert. Eine solche Beschich- 
tungsart ergibt insbesondere bei grossen Temperatur- 
schwankungen eine schlechte Haftung derr Metall-Fo- 
lie. Dies ist dann vor allem wichtig, falls, im Unterschied 
zu dem Abstandhalter dieser Patentschrift, um den f rei- 
en Teil des Abstandhalters, d.h. um die Metallschicht, 
eine Dichtmasse aufgebracht wird, die sowohl am Ab- 
standhalter als auch an den Glasscheiben gut haften 
soil, um eine gesamthaft gesehen gute und dauerhafte 
Festigkeit zu erhalten. 

[0007] Es ist von diesem Stand der Technik ausge- 
hend Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Ab- 
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standhalter vorzusehen, der, eine geringe Warmeleitfa- 
higkeit besitzend, eine sichere Verklebung und Abdich- 
tung zulasst und bei dem insbesondere die Metall- 
schicht gut am Kunststoffkorper haftet. 
5 [0008] Diese Aufgabe wird durch einen Abstandhalter 
entsprechend dem unabhangigen Anspruch 1 gelost. 
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind den ubrigen 
Anspruchen zu entnehmen. 

[0009] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfuh- 
10 rungsbeispiels mit Bezug auf die einzige Figur, die im 
Querschnitt einen Kantenbereich einer Doppelvergla- 
sung zeigt, naher erlautert. 

[001 0] Zwei nur auschnittsweise gezeigte Glasschei- 
ben 1 , 3 sind parallel zueinander mittels eines Abstand- 

15 halters 5 in einem Abstand zueinander angeordnet. Die- 
ser Abstandhalter 5 erstreckt sich entlang der nicht ge- 
zeigten Kanten der beiden Glasscheiben 1 , 3, so dass 
ein Glasscheiben-lnnenraum 7 gebildet wird. Dieser In- 
nenraum 7 ist ublicherweise mit Luft und vorzugsweise 

20 mit Gas gefullt. 

[0011] Der Abstandhalter 5 weist Anlageflachen 9 
und 11 auf, die jeweils einer der beiden Scheiben 1, 3 
zugewandt sind. Zur Abdichtung des Innenraums 7 wei- 
sen die Anlageflachen 9, 11 nutenformige Ausnehmun- 

25 gen 13 und 1 5 auf, in die eine plastische Abdichtungs- 
masse, beispielsweise eine Butyl-Verbindung, insbe- 
sondere Butyl-Kautschuk (im folgenden kurz als Butyl 
bezeichnet), eingebracht ist. Die Ausnehmungen 13, 15 
gewahrleisten dabei immer eine Mindestanlageflache 

30 und Mindestdicke des Butyls an den Glasscheiben. 
[0012] Von der Anlageflache 9 zur Aussenflache 11 
erstreckt sich eine der Aussenseite zugewandte, freie 
Flache 1 9 (im folgenden als Verklebungsflache bezeich- 
net). Diese Verklebungsflache 19 weist einen im we- 

35 sentlichen U-formigen Querschnitt auf, wobei - im Quer- 
schnitt gesehen - die beiden Schenkel sich von den An- 
lageflachen 9 aus nach aussen verjungen. 
[001 3] Auf dieser Verklebungsflache 1 9 ist eine dun- 
ne Metall-Folie 21, insbesondere eine Aluminium-Folie, 

40 aufgebracht. Die Verbindung wird mit einem nicht-ga- 
sendenKlebemittels 23, beispielsweise einem PUR-Hot- 
melt-Kleber gewahrfeistet, der unter Feuchtigkeit aus- 
hartet. Bei Verwendung eines ublichen Klebers diffun- 
dieren Gase durch den Abstandhalter hindurch in den 

45 Innenraum 7 und konnen dort zu einem chemischen 
Niederschlag an der Scheibe fuhren. 
[0014] Es ist auch moglich, eine gute Haftung der Me- 
tall-Schicht durch Aufdampfen zu erzielen, wobei auch 
andere Metalle als Aluminium und Stahl in Frage kom- 

50 men. 

[0015] Um eine gute und dauerhafte Verbindung der 
Metall-Folie oder - schicht mit dem Kunststoffkorper zu 
gewahrleisten, muss der Unterschied in der Warmeaus- 
dehnung beiderTeile moglichst klein sein, sonst besteht 
55 die Gefahr eines Abplatzens der Folie. Um einen mog- 
lichst guten Abgleich beider Warmeausdehnungskoef- 
fizienten zu erzielen, werden dem Kunststoff Glasfasem 
in einem geeignete Anteil zugemischt. Dabei ist es 
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selbstverstandlich, dass je nach Art der Folie, z.B. Alu- 
minium oder Stahl, ein kleinerer oder grosserer Anteil 
kurzer Glasfasern, vorzugsweise bereits im Kunststoff- 
granulat, zugemischt wird. Ausserdem richtet sich die 
Beimengung auch nach der Art des Kunststoffes. 
[0016] Urn eine gute Verarbeitung zu ermoglichen, 
wird die Verwendung von thermoplastischen Kunststof- 
fen bevorzugt, beispielsweise ein unter dem Handels- 
namen LURAN von BASF vertriebener SAN-Kunststoff 
mit Glasfasern. Bei der Verwendung eines solchen 
Kunststoffes und einer Aluminiumfolie, Hegt der Glasfa- 
seranteil beispielsweise bei ungefahr 35%. 
[0017] In den zwischen den beiden Glasscheiben 1 
und 3 und der Verklebungsflache 19 ausgebildeten 
Raum 25 wird eine Klebebeziehungsweise Abdich- 
tungsmasse 27, vorzugsweise Polysulfid oder Silikon, 
eingebracht, urn einerseits die beiden Glasscheiben mit 
dem Abstandhalter zu verkleben und andererseits eine 
weitere Versiegelung des Innenraums 7 zu erwirken. 
[001 8] Da die Verklebungsflache 1 9 nach aussen voll- 
standig von der Metall-Folie 21 abgedeckt ist, kommt 
diese Abdichtungsmasse 27 nicht direkt mit dem Kunst- 
stoff des Abstandhalters in Kontakt, sondem mit dem 
MetalL Da die Haftung von Polysulfid oder Silikon an 
Metall deutlich hoher als an Kunststoff ist, erreicht man 
auch eine bessere Verklebung der einzelnen Teile. Im 
ubrigen lost sich die Abdichtungsmasse 27 nicht mehr 
von der Folie 21 , so dass die Entstehung von Hohlrau- 
men unterbunden werden kann. 
[001 9] Aus der Figur ist des weiteren ersichtlich, dass 
der Abstandhalter 5 einen Hohlraum aufweist, der im 
Querschnitt gesehen von den beiden Anlageflachen 9, 
1 1 , der Verklebungsflache 1 9 und einer dem Innenraum 
7 zugewandten Wandung 31 umschlossen wird. Da- 
durch wird die durch die Glasfasern erzielte gute Stabi- 
lity des Halters weiter erhoht. Vorzugsweise ist in die- 
sem Hohlraum 29 ein Trocknungsmittel 33, z.B. Silica- 
Gel, Molekularsiebe oder Mischungen der beiden Mittel 
eingesetzt, urn Feuchtigkeit/Wasserdampf aus dem In- 
nenraum 7 heraus zu Ziehen. Urn eine Verbindung zwi- 
schen dem Innenraum 7 und dem Hohlraum 29 herzu- 
stellen, sind in der Wandung 31 Durchbruche 35 vorge- 
sehen. 

[0020] In der Figur ist nicht eingezeichnet, dass die 
Abstandhalter 5 in Langsrichtung an den Ecken der 
Glasscheiben in einem Winkel von 90° gebogen sind. 
Dies ist moglich, da der Grundkorper aus einem ther- 
moplastischen Kunststoff besteht. Dadurch kann wahl- 
weise eine Eckverbindung verwendet oder eine Ecke 
gebogen werden. 

[0021 ] Die Figur lasst noch erkennen, dass die Langs- 
kanten der Metall-Folie 21 nicht mit den benachbarten 
Glasscheiben 1 beziehungsweise 3 in Kontakt kommen. 
Damit ist gewahrf eistet, dass zwischen der Scheibe und 
der gut warmeleitenden Folie 21 ein mit der Abdich- 
tungsmasse 27 gefullter isolierender Spalt ausgebildet 
wird. Zusatzlich wird die Warme- beziehungsweise Kal- 
te-Obertragung der Metall-Folie dadurch verringert, 



dass bei der Metall-Folie eine Dicke unter 0.1 mm ver- 
wendet wird und der Weg zwischen den beiden Glas- 
scheiben 1 ,3 durch die U-, bzw. V-formige Ausgestal- 
tung der Verklebungsflache 1 9 vergrossert wird. Es sind 
5 auch andere Formen des Kunststoffprofils denkbar. 



Patentanspruche 

10 1 . Abstandhalter fur Mehrscheiben-lsolierverglasung, 
mit einem Grundkorper (5), der zwei zueinander 
parallel vertaufende Anlageflachen (9, 11) fur die 
Scheiben (1, 3) und eine die beiden Anlageflachen 
verbindende, dem Verglasungs-lnnenraum abge- 
15 wandte Verklebungsflache ( 1 9) aufweist, wobei der 
Grundkorper (5) aus glasfaserverstarktem Kunst- 
stoff besteht und eine Metall-Schicht (21) auf der 
Verklebungsflache (19) angeordnet ist, wobei die 
Metall-Schicht (21 ) auf der ganzen Verklebungsfla- 
20 che (1 9) aufgeklebt oder aufgedampft ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Anteil an kurzfaserigen 
Glasfasern im Kunststoff derart gewahlt ist, dass 
der Warmeausdehnungskoeffizient des Grundkor- 
pers (5) demjenigen der Metall-Schicht (21) ange- 
rs passt ist. 

2. Abstandhalter nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Metall-Schicht (21 ) eine Metall- 
Folie ist und mit einem nicht-gasenden, mit Feuch- 

30 tigkeit aushartenden Kleber mit dem Grundkorper 
(5) verklebt ist. 

3. Abstandhalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Grundkorper (5) einen 

35 Hohlraum (29) aufweist. 

4. Abstandhalter nach einem der Anspruche t bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verklebungs- 
flache (19) - im Querschnitt - im wesentlichen U- 

40 formig ausgebildet ist. 

5. Abstandhalter nach einem der Anspruche 2 bis 4, 
dadurch kennzeichnet, dass die Metall-Folie aus 
Aluminium besteht. 

45 

6. Abstandhalter nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkorper 
(5) aus einem thermoplastischen Kunststoff, vor- 
zugsweise einem SAN-Kunststoff besteht. 

50 

7. Abstandhalter nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die dem Mehr- 
scheiben-lnnenraum (7) zugewandte Wandung 
(31) des Grundkorpers (5) Durchbruche (35) auf- 

55 weist. 

8. Abstandhalter nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Hohlraum (29) des Grundkor- 
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pers (5) ein Trocknungsmittel (33) enthalt. 

9. Abstandhalter nach einem der Anspruche 2 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die in Gebrauchs- 
lage den Scheiben (1, 3) zugewandten Kanten der 
Metall-Folie beabstandet zu der jeweiligen benach- 
barten Scheibe (1,3) angeordnet sind. 



9. Spacer according to one of claims 2 to 8, 

characterized in that the edges of the metal foil 
facing the glass panes (1, 3) in the position of use 
are disposed at a distance from the respective ad- 
jacent glass pane (1 , 3). 



Revendications 



Claims 

1. Spacer for a multiple pane insulating glazing as- 
sembly, comprising a base body (5) having two mu- 
tually parallel contact surfaces (9, 11) for the glass 
panes (1, 3) and a bonding surface (19) that con- 
nects the two contact surfaces and faces away from 
the interior space of the glazing, the base body be- 
ing (5) consisting of glass-fiber reinforced plastic 
material and a metal layer (21) being disposed on 
the bonding surface (19), and the metal layer (21) 
being bonded or vapour-deposited on the entire 
bonding surface (19), characterized in that the 
proportion of short glass fibers in the plastic material 
is selected such that the coefficient of thermal ex- 
pansion of the base body (5) is adapted to that of 
the metal layer (21). 

2. Spacer according to claim 1 , characterized in that 
the metal layer (21) is a metal foil and is bonded to 
the base body (5) by a non-gassing adhesive curing 
with humidity. 

3. Spacer according to claim 1 or 2, characterized in 
that the base body (5) comprises a hollow space 
(29). 

4. Spacer according to one of claims 1 to 3, 
characterized in that the bonding surface (19) has 
an essentially U-shaped design in cross-section. 

5. Spacer according to one of claims 2 to 4, 
characterized in that the metal foil is made of alu- 
minum. 

6. Spacer according to one of claims 1 to 5, 
characterized in that the base body (5) is made of 
a thermoplastic material, preferably of a SAN plastic 
material. 

7. Spacer according to one of claims 1 to 5, 
characterized in that the wall (31 ) of the base body 
(5) facing the interior space (7) of the multiple glaz- 
ing assembly is provided with openings (35). 

8. Spacer according to claim 3, characterized in that 
the hollow space (29) of the base body (5) contains 
a desiccant (33). 
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10 1 . Ecarteur pour vitrage isolant k vitres multiples, com- 
prenant un corps de base (5) presentant deux sur- 
faces de contact (9,11) paralldles pour les vitres (1 , 
3) et une surface de collage (1 9) oppos£e k I'espace 
intdrieur du vitrage qui relie les deux surfaces de 
contact, le corps de base (5) etant constitue d'une 
matidre synthetique renforcee aux fibres de verre 
et une couche m&allique (21) etant appliqu£e sur 
la surface de collage (1 9), la couche metallique (21 ) 
etant collie ou appliqu6e par metallisation sous vi- 
de sur la surface de collage (19) entire, caracte- 
rise en ce que la proportion de fibres de verre cour- 
tes dans la mati&re synth&ique est choisie telle que 
le coefficient de dilatation thermique du corps de 
base (5) est adapts k celui de la couche metallique 
(21). 



Ecarteur selon la revendication 1 , caracterise en 
ce que la couche metallique (21 ) est une feuille m£- 
tallique coltee au corps de base (5) au moyen d'un 
adhesif n'emettant pas de gaz et durcissable a I'hu- 
midite. 
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3. Ezcarteur selon la revendication 1 ou 2, caracterise 
en ce que le corps de base (5) comprend une cavite 

35 (29). 

4. Ecarteur selon Tune des revendications 1 k 3, ca- 
racterise en ce que la surface de collage (19), vue 
en coupe transversale, est en forme de U essentiel- 

40 lement. 

5. Ecarteur selon Tune des revendications 2 k 4, ca- 
racterise en ce que la feuille metallique est en alu- 
minium. 
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6. Ecarteur selon Tune des revendications 1 k 5, ca- 
racterise en ce que le corps de base (5) consiste 
en une matidrethermoplastique, pref6rentiellement 
en une matfere synthetique SAN. 

7. Ecarteur selon Tune des revendications 1 k 5, ca- 
racterise en ce que la paroi (31 ) du corps de base 
(5) en regard de I'espace k I'interieur (7) des vitres 
multiples presente des ouvertures (35). 

8. Ecarteur selon la revendication 3, caracterise en 
ce que la cavite (29) du corps de base (5) contient 
un produit dessechant (33). 
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Ecarteur selon Tune des revendications 2 & 8, ca- 
racterise en ce que les bords de la feuille metalli- 
que situSs en regard des vitres (1, 3) en position 
d'utiiisation sont disposes & I'dcart de la vitre adja- 
cente (1 , 3) correspondante. 
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Fig. 



